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(§) Adsorptionsmateriai aus Zeilulosefasern sowie Verfahren zu dessen Hersteilung 

(§) Die Anmeldung beinhaltet ein Absorptionsmittei aus Zeilu- 
losefasern geeigneter Formenverhaltnisse und Herkunft, 
insbesondere mit Anteilen, die bis in die Fibrillan aufgespai- 
ten wurden. Unter Zuhilfenahme von hygroskopischen Zu- 
schlagstoffen wie Kalk entstaht ein korniges Produki, mit 
dem schlammfdrmiges Material verfestigt, getrocknet oder 
fur den biofogischen Abbau konditioniert werden kann. 
Unteranspruche beziehen sich auf die Anwendung unter 
Zuhilfenahme von Fasern besonderer mechanischer Eigen- 
schaftan, so 2ur Lockerung des Produktes, und von Stoffen 
mit chemischen Eigenschaften zum Zwacke der Verbesse- 
rung der Dungewirkung, des FJammschutzes oder der 
Saugwirkung. 

Weitare Unteranspruche betreffen die Anwendung als Mittei 
zur Forderung von Samenanzucht und ais Oepotdungemittel 
■ mit gezielten Eigenschaften, 
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Beschreibung 



Adsorbierende Materiaiien spielen in der technischen 
, Praxis eine groQe Rolle. Im Gegensatz zu Absorbern 
verandern sie nicht chemisch das aufzunehmende Mate- 
rial, sondern lagern es grundsatzlich reversibel an. teiis 
durch Oberfiacheneffekte wie FCapillarkrafte, teilweise 
durch poiare bzw. unpoiare Wechselwirkung, 

Ein groBes Einsatzgebiet von Bindemitteln ist das 
Verfestigen von Schlammen oder Flussigkeiten. Beson- 
ders bezuglich der Verfestigung von KJarschlammen 
sind erhebliche Anstrengungen unternommen worden. 
weil diese haufig — selbstchemische Reinheit vorausge- 
setzt — infolge ihrer mechanischen Eigenschaften bei 
einem Einsatz in der Landwirtschaft zu erheblichen Pro- 
blemen gefiihrt haben. Zahireiche Versuche. Kiar- 
schl§.mme bspw. mit Papierschlammen vermengt auszu- 
bringen, sind daran gescheitert. da3 dabei eine das Bo- 
denleben vom Sauerstoff der Luft abschottende und so- 
mit schadjgende z|he Schicht^js|ehL 

Die Erfinder haben diese Wirkungen untersucht und 
sind zum Ergebnis gekommen, daB die Probleme elimi- 
niert werden konnen, wenn gezielt ein Adsorptionskorn 
hergestellt wird, das sich nicht zu eng an gieichartige 
Komchen anlagert, sondern zu diesen einen Abstand 
einhalt, der das Eindiffundieren von Sauerstoff ermog- 
licht. Man erreicht dies durch einen Anteil langer Fa- 
sern, die die K.6rnchen zugleich verhaken wie auch ihre 
kompakten Zentren voneinander Abstand haiten lassen* 
("Igelhaut"). 

Ferner ergaben die Versuche, daB herkdmmliche Re- 
ste der Papierherstellung haufig zu saure Eluate abge- 
ben, eine Pufferwirkung ist also erwiinscht 

Durch eine Kombination von geeignet vorbehandel- 
ten Fasern verschiedener GroBen und Zugabe von Bin- 
demitteln und Kalk geiang es, ein Adsorptionsmittel 
herzustellen. das die geforderten Eigenschaften auf- 
weist Es erwies sich dariiber hinaus auch als geeignet 
fur den Langzeiteinsatz, so daB bei Vermengen mit 
Nahrstoffen und Kalk ein sonst nur von sogenannten 40 
Depotdungern erreichter Effekt der stark verzogerten 
Abgabe der Nahrstoffe eintritt, Insbesondere wird da- 
durch auch die bekannte Schadigung von NQtzlingen 
durch staubfdrmigen Kalk» z. B. bei Ameisen im Forst, 
vermieden. 

Weitere Untersuchungen ergaben. daB dieses Mittel 
bei Modifizierung in an sich bekannter Weise gut geeig- 
net ist fur weitere Anwendungsbereiche, die in den Ne- 
benanspriichen beschrieben sind. 
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1. Verfahren zur Herstellung von kornigem und 
zugleich porosem Adsorptionsmaterial, dadurch 
gekennzeichnet, daB Zellulosefasern verschiede- 
ner Langen- und Starkeklassen in geeigneten An- 
teilen in herkommlicher Weise fibrilliert (d. h. in 
Langsrichtung gespalten) und mit Bindemittel ver- 
mischt werden, und die entstandene Masse — bei- 
spielsweise durch eine der Papierherstellung ent- 
sprechende Behandlung — mit gebranntem oder 
angeloschtem Kalk sowie hygroskopischen FQli- 
stoffen versetzt und intensiv vermengt wird, so daB 
kornige Strukturen entstehen. 

2. Adsorptionsmaterial in poroser und kdrniger 65 
Form, hergestellt nach Anspruch 1, bestehend aus 
zeilulosehaltigen und teilweise aus den Kornchen 
hervorragenden Fasern verschiedener GroBen. 
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Kalk und hygroskopischen Fullstoffen ^bwie Binde- 
mittel (z. 3. Leim), dadurch gekennzeichnet. daB die 
herausragenden Fasern eine Verhakung und zu- 
gleich Abstande zwischen den kompakten Anteilen 
der gebildeten Kornchen bewirken. 

3. Adsorptionsmaterial nach Anspruch 2. dadurch 
gekennzeichnet. daB eine erganzende Ausrustung 
mit Stoffen durchgefuhrt wird. die dem Flamm- 
schutz. der Hydrophobierung, Saugverstarkung 
oder ahnlichen Modifizierungen in an sich bekann- 
ter Weise dienen, bspw. durch Polyester, Phosphor- 
verbindungen. Polyurethan, Silikone oder Borsalze, 
und Einsatz in sich daraus ergebender Weise, insbe- 
sondere als Geruchs-ZChemikalienbindemittel oder 
Dammstoff. 

4. Verfahren zur Herstellung eines Mittels zur Dun- 
gung und Bodenverbesserung, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Adsorptionsmaterial gemaB An- 
spruch 2 oder 3 mit organischen Reststoffen, bei- 
spielsweise Kiarschlamm-oder Speiseoi; versetzt 
und in herkommlicher Weise einer teilweisen Rotte 
Oder Kompostierung (z. B. in Mieten oder Trom- 
meln) unterzogen wird. 

5. Verfahren zur Forderung der Keimung von Sa- 
men, auch als Nusse oder Pilzsporen, indem diese 
mit dem gemaB Anspruch 3 hergestellten Boden- 
verbesserer vermengt oder unter eine daraus gebil- 
dete Schicht gebracht werden und das so entstan- 
dene Substrat In geeigneter Weise ausgebracht 
wird. 

6. Verfahren zur sSurebindenden Dungung in Land- 
und Forstwirtschaft. indem gemaB Anspruch 4 oder 
5 hergestelltes Material im Sinne eines Depotdiin--- 
gemittels auf iibersauerte Boden ausgebracht wird. 
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